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Facade plate for hanging on building: wall - comprises aluminium 
frame surrounding plate Including decoratlvo face and stiff 
sandwich structure based on fabric reinforced faces and inorganic 
foam core (Ger) 

STO VEROTEC GMBH 93.06.15 93DE-U007530 
A93 L02 (A28) (94.11.23) E04F 13/18. EMC 2/26, 3/38 
94.06.13 94EP-10742S R( AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU 
NLPTSE) 

A facade plate (1) for suspending on a building wall comprises a 
rectangular carrier plate (2) with a decorative, weather-resistant 
outer face (3). The carrier plate (2) comprises a sandwich structure 
with glass fibre fabric skins and a core of open celled, expanded 
glass spheres mixed with a binder, comprising a bisphenoi based 
epoxy reain. amine hardener and polysiloxane wetting agent. A 
frame (4) comprising L-shaped aluminium profiles surrounds the 
carrier plate (2) and are riveted or screwed to it, The short shank 
(5a) of the L-proflle grip the plate (2) edges and the long side (5b) 
rests on the back. The rear face of the long shank (5b) has a profiled 
section with a groove (8 ) for suspending the plate { 1 ) . 
USE - For cladding building walls. 

ADVANTAGE - 'the plate comparatively low wt. is stable and 
inexpensive and can he easy mounted. (7pp Dwe.No.1/4) 
NMSS1877 
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© Die Fassadenplatte (1) fUr eine Vorhangwand 
besteht aus einer rechteckigen Tragerplatte (2) und 
einer an der AuBenseite (2a) derselben angeordne- 
ten, dekorativen und witterungsbestandigen Verklei- 
dungsschicht (3). Die Tragerplatte (2) 1st eine beid- 
seitig mit Glasfasergewebe armierte Platte aus mit 
einem geschaumten organischen Bindemittel gebun- 
denem Blahglasgranulat. Die Tragerplatte (2) 1st an 
ihren Randern (2b) von elnem Rahmen (4) umgeben 
und mit diesem uber mehrere sich durch die Trager- 
platte (2) hindurch erstreckende Nieten (7) oder 
Schrauben verbunden. Der Rahmen (4) besteht aus 
vier Aluminiumprofilen (5) mit jeweils im wesentli- 
chen L-formigem Querschnitt, dessen kurzer Schen- 
kel (5a) die Tragerplatte (2) am Rand (2b) urn- 
schlieBt und dessen langer Schenkel (5b) an der 
Ruckseite der Tragerplatte (2) anliegt und von den 
Nieten (7) oder Schrauben durchdrungen ist. An der 
der ROckseite der Tragerplatte abgewandten AuBen- 
seite des langen Schenkels (5b) ist eine zum kurzen 
Schenkel (5a) hin offene Einhangenut (8) gebildet, 
die zum Einhangen an Haltewinkeln (9) bestimmt 
sind, die ihrerseits an vertikalen Pfosten (10) einer 
mit dem Gebaude verbundenen Unterkonstruktion 
einhangbar sind. 
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Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
In den UnteransprUchen gekennzeichnet. 

Die Erfindung ist in folgendem anhand von in 
der Zeichnung dargestellten AusfUhrungsbeispielen 
nsiher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 ein erstes Ausfilhrungsbeispiel im Verti- 
kalschnitt, 

Fig. 2 einen Teilschnitt etwa im Maflstab 3:1, 
Fig. 3 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel im Verti- 
kalschhitt, 

Fig. 4 ein drittes Ausfuhrungsbeispiel irh Verti- 
kalschnitt 

Die Fassadenplatte 1 besteht im wesentlichen 
aus einer Tragerplatte . 2, einer an der AuBenseite 
2a der Tragerplatte 2 angeordneten d'ekorativen 
und witterungsbestandigen Verkleidungsschicht 3 
und einem die Tragerplatte umschiieBenden Rah- 
men 4. Dieser Rahmen ,4 ist aus vier Rahmenteilen 
zusammengesetzt, von denen jedes aus einem Alu- 
miniumprofil 5 besteht, dessen nahere Einzelheiten 
in Fig. 2 dargestellt sind. Die Aluminiumprofile 5 
sind an den Ecken, wo jeweils zwei Aluminiumpro- 
file S.zusammenstoflen auf Gehrung geschnitten 
und dort entweder miteinander verschweiBt Oder 
auf die nachstehend beschriebene Art miteinander 
verbunden. 

Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich ist, 
weist das Aluminiumprofil 5 einen im wesentlichen 
L-formigen Querschnitt auf, mit einem kurzen 
Schenkel 5a und einem langen Schenkel 5b. Der 
kurze Schenkel 5a umschlieBt den Rand 2b der 
Tragerplatte, wahrend der lange Schenkel 5b an 
derj RGckseite 2c der Tragerplatte anliegt. Zwi- 
schen den Innense'rten der Schenkel 5a, 5b und 
den angrenzenden Flachen 2b, 2c der Tragerplatte 
2 ist zweckmaBig eine Schicht 6 aus Klebemortel 
vorgesehen. Ferner ist die Tragerschicht 2 uber 
mehrere Nieten 7 oder auch Schrauben mit Mut- 
tern mit dem langen Schenkel 5b verbunden. Die 
Nieten 7 bzw. Schrauben durchdringen dabei so- 
wohl die Tragerplatte 2 als auch. den langen 
Schenkel 5b. Auf diese Weise wird bine dauerhafte 
Verbindung zwischen Tragerplatte 2 und den Alu- 
miniumprofilen 5 geschaffen. An. der der Ruckseite 
2c der Tragerplatte 2 abgewandten AuBenseite des 
langen Schenkels ist ferner durch den Profilab- 
schnitt 5c eine zum kurzen Schenkel 5a hin offene 
Einhangenut 8 gebildet, die zum Einhangen der 
Fassadenplatte an Haltewinkeln 9 dient. Die Halte- 
winkel .9 sind ihrerseits an vertikalen Pfosten 10 
einer Unterkonstruktion eingehangt, die mit dem 
Gebaude verbunden ist. Zum Einhangen der Halte- 
winkel 9 weisen die Pfosten 10 in yorbestimmten 
Abstanden Offnungen 11 auf. Da die Unterkon- 
struktion mit den Pfosten 10 und den Holtewinkein 
9 bekannt ist,. wird hierauf nicht naher eingegan- 
gen. 
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Die Tragerplatte 2 selbst besteht aus einer 
Platte aus mit einem geschMumten organischen 
Bindemittel gebundeneri Blahglasgranulat und wird 
durch ein Verfahren hergestellt, welches in der EP 
5 290 881 A2 naher beschrieben ist. Dieses Verfah- 
ren besteht darin, daB 

a) 70-95 Gewichtsteiie offenporige Blahglasku- 
geln der Kbrnfraktion von 0, 2 bis 20 mm und 
einer Rohdichte zwischen 0,2 und 0,55 g/cm 3 

to verwendet werden, 

b) 4-30 Gewichtsteiie eines Epoxidbindemittels, 
bestehend. aus.Bisphenolharz und einem Amin- 
harter sowie 

c) 0,5-5 Gewichtsteiie eines Polysiloxans 

75 in flOssiger Form mit den Blahglaskugeln zur Be- 
netzung der -Oberflache der Blahglaskugeln ver r 
mischt werden, diese in eine der Form der TrSger- 
platte entsprechende Matrize abgefOIlt werden und 
sodann durch Warmezufuhr eine Reaktion des Am- 

20 inharters mit dem Polysiloxan und mit dem Epoxid- 
harz bewirkt wird zur Bildung einer Schaumstruktur 
des Bindemjttels in den Zwischenraumen zwischen 
den Blahglaskugeln, die von diesem j5ch.aum.um- 
hOllt sind. Die Tragerplatte jst beidseitig mit einem 

25 Glasfasergewebe versehen, welches in der Zeich- 
nung nicht dargestellt ist. Bei der Herstellung der 
Tragerplatte wird eine Schicht Glasfasergewebe in 
die Matrize eingelegt, dann die Mischung aus Blah r 
glaskugeln und organischem Bindemittel in die Ma- 

30 trize gefUIlt und geglattet und anschlieflend wird 
darauf das zweite Glasfasergewebe gelegt. Die 
Verkieidungsschicht 3 kann Qber eine Klebemortel- 
schicht 12i mit der AuBenseite 2a der Tragerplatte 
2 verbunden sein. Wenn die einzelnen Elemente 

35 der Verkleidungsschicht 3 groBer als 0,1 m 2 sind, 
konnen die einzelnen Ejemente zusatzlich Uber an 
sich bekannte Dubel mit entsprechenden Ver: 
schraubungen mit der Tragerplatte 2 verbunden 
sein. Die Verkleidungsschicht kann aus grofiforma; 

40 tigen Steinplatten, Keramikpiatten od. dgl. beste : 
hen. Die Verkleidungsschicht soil sowohl dekorativ 
aussehen als auch witterungsbestandig sein. Die 
einzelnen Elemente der Verkleidungsschicht kon- 
nen auch kleine Formate aufweisen, z.B. Klinkerfor- 

45 mate oder auch Mosaik. Als Verkleidungsschicht 
kommt auBerdem Glas in Frage. Durch den Rah- 
men 4, die Tragerplatte 2 und die mit ihr uber den 
Klebemortel 12 verbundene Verkleidungsschicht 
wird eine sehr stabile und auch verhaltnismaBig 

50 leichte Fassadenplatte 1 in Sandwich-Bauweise ge- 
schaffen. 

Das Aluminiumprofil 5 kann an der AuBenseite 
des langen Schenkels 5b ferner eine T-Nut 13 
aufweisen, welche zum Eingriff eines rechtwinkli- 
55 gen WinkelstUckes 14 dient. jeweils einer der 
Schenkel, dieses WinkelstUckes 14. wird an einer 
Rahmenecke in eine der T-Nuten 13 der auf Geh- 
rung geschnittenen aneinandergrenzenden Alumini; 
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(2) am Rand (2b) umschlieBt und dessen lan- 
ger Schenkel (5b) an der RUckseite der Tra- 
gerplatte (2) anliegt und von den Nieten (7) 
Oder Schrauben durchdrungen ist, wobei an 
der der Ruckseite der Tragerplatte abgewand- 
ten AuBenseite des langen Schenkels (5b) 
durch einen Profilabschnitt (5c) die zum kurzen 
Schenkel (5a) hin offene Einhangenut (8) gebil- 
det ist. 

2. Fassadenplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Verkleidungsschicht 
(3,3') an die AuBenseite (2a) der Tragerplatte 
(2) aufgeklebt ist 

3. Fassadenplatte nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Tragerplatte (2) 
mit dem Rahmen (4) zusatzlich durch Klebe- 
mortel (6) verbunden ist. 

4. Fassadenplatte nach Anspruch 1, 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB an der AuBensei- 
te des langen Schenkels (5b) eine T-Nut (13) 
zum Eingriff eines Winkelstuckes (14) vorgese- 
hen ist, welches zwei an einer Ecke auf Geh- 
rung zusammenstoBende Aluminiumprofile (5) 
miteinander verbindet. 

5. Fassadenplatte nach Anspruch 4 dadurch ge- 
. . kennzeichnet, daB an der AuBenseite des die 

Einhangenut (8) bildenden Profilabschnittes 
(5c) eine weitere T-Nut (15) zur Halterung ei- 
nes Profiles (16) aus einem elastomeren Mate- 
rial vorgesehen ist. 

6. Fassadenplatte aus einem der Ansprllche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, daB die Verklei- 
dungsschicht (3) aus Natur- oder Kunststein 
besteht 

7. Fassadenplatte nach einem der Ansprliche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver- 
kleidungsschicht (3) aus Keramik besteht. 

8. Fassadenplatte nach einem der Anspruche 1 
bjs 5 dadurch gekennzeichnet, daB die Verklei- 
dungsschicht (3) aus Glas besteht 

9. . Fassadenplatte nach einem der Ahspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver- 
kleidungsschicht (3") aus.Biech besteht. 

10. Fassadenplatte nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver- 
kleidungsschicht (3') aus Putz besteht. 

11. Fassadenplatte nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Tragerplatte (2) im we- 
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sentliche aus 70 - 95 Gewichtsteilen offenpori- 
gen Blahglaskugeln der Kornfraktion von 0,2 
bis 20 mm und einer Rohdichte zwischen 0,2 
und 0,55 g/cm 3 besteht, die mit 4 - 30 Ge- 

5 wichtsteilen eines EpoxidbindemitteJs, beste- 

hend aus Bispheholharz und einem Aminharter 
sowie 0,5 - 5 Gewichtsteile eines Polysiloxans 
in flussiger Form zur Benetzung der Oberfla- 
che der Blahglaskugeln vermischt wurden, wo- 

10 bei diese Mischung in eine Matrize abgefullt 

und durch Warmezufuhr eine Reaktion des 
Aminharters mit dem Polysiloxan und mit dem 
Epoxidharz zur Bildung einer Schaumstruktur 
des Bindemittels in den Zwischenraumen zwi- 

15 schen den Blahglaskugeln bewirkt wurde, die 

von diesem Schaum umhUllt sind. 
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